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Modne kolory. 


Zamieszczone w niniejszej kolekcji modne kolory są zesta- 
wione z 3-ch barwników: 
Żółcienia aminowego E 
Czerwieni aminowej B L 
Błękitu trwałego na światło S eks. 
Barwniki te są trwałe na światło, równo kryją oraz nie za- 
barwiają bawełny i sztucznego jedwabiu. 
Z powyższych trzech barwników otrzymujemy cały szereg 
modnych kolorów, używanych zwłaszcza do farbowania towarów 
lekkich. 


Sposób farbowania. 


Do kąpieli farbiarskiej, zawierającej odpowiednią ilość barw- 
nika, 10—15°/, soli glauberskiej krystalicznej i 4—5%/, kwasu 
siarkowego 66° Bć, zanurzyć towar przy 60°C, następnie powoli 
doprowadzić temperaturę do wrzenia i gotować 1 godzinę. 

Po skończeniu farbowania towar płucze się i suszy. 
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0,2*lo Żółcień aminowy E 


0.4% _ Żółcień aminowy E 


Ve Żółcień aminowy E 


0,210 Czerwień aminowa B L 


0,4"lo Czerwień aminowa BL 


1% Czerwień aminowa B L 


0,2"le Błękit trwały na światło S eks. 


0,4*lo Błękit trwały na światło S eks. 


1'l Błękit trwały na światło S eks. 
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0,06% Żółcień aminowy E 


0,03% Czerwień aminowa BL 


0,2% Żółcień aminowy E 
11 0,09» Czerwień aminowa B L 
0,005 Blzkit trwały na światło S eks. 


0,8% Żółcień aminowy E 
0,14t/ Czerwień aminowa B L 
0,008") Błękit trwały na światło S eks. 
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0,08% Żółcień aminowy E 
0,02" Czerwień aminowa B L 
0,01" Błękit trwały na światło S eks. 
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0,15% Żółcień aminowy E 
0,05% Czerwień aminowa B L 
0,03'b Błękit trwały na światło S eks. 


0,45%. Żółcień aminowy E 
0,154 Czerwień aminowa B L 
0,08% Błękit trwały na światło S eks. 
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0,07% Żółcień aminowy E 
0,03% Czerwień aminowa B L 
0,03%e Błękit trwały na światło S eks. 
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0,15% Żółcień aminowy E 
0,076 Czerwień aminowa B L 
0,07°% _ Błękit trwały na światło S eks. 
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0,32’ Żółcień aminowy E 
0,16%. Czerwień aminowa BL 
0,15% Błękit trwały na światło S eks. 
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Żółcień aminowy E 
Czerwień aminowa B L 
Błękit trwały na światło S eks. 


Ole Żółcień aminowy E 
0,08% Czerwień aminowa B L 
0,06% Błękit trwały na światło S eks. 


0,2% Zólcieñ aminowy E 
0,15% Czerwień aminowa B L 
0.11% Błękit trwały na światło S eks. 


Żółcień aminowy E 
Czerwień aminowa B L 
Błękit trwały na światło S eks. 


0,2 _ Żółcień aminowy E 
28 | 0,14 Czerwień aminowa B L 
0,14%e Błękit trwały na światło S eks. 


0,41 Zétcieh aminowy E 
24 0,23% Czerwień aminowa B L 
0,28%. Błękit trwały na światło S eks. 


1 Żółcień aminowy E 
25 0,03% Czerwień aminowa B L 
0,08" Błękit trwały na światło S eks. 


0,12% Żółcień aminowy E 
26 0,04 Czerwień aminowa B L 
0,1’ Błękit trwały na światło S eks.; 


0,2% Żółcień aminowy E 
27 0,07’ Czerwień aminowa B L 
0,17" Błękit trwały na światło S eks. 
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0,05% Żółcień aminowy E 
0,04% Czerwień aminowa B L 
0,09%% Błękit trwały na światło S eks. 


0,05% Żółcień aminowy E 
0,05» Czerwień aminowa B L 
0,1'h  Bigkit trwały na światło S eks. 


> Ol Żółcień aminowy E 
OL Czerwień aminowa B L 
0,2'l Biekit trwały na światło S eks. 


0,04» Żółcień aminowy E 
0,04%% Czerwień aminowa B L 
0,065%e Bigkit trwały na światło S eks. 


0,07» Żółcień aminowy E 
321 0,08% Czerwień aminowa B L 
0,13 Błękit trwały na światło S eks. 


0,18% Żółcień aminowy E 
33 0,15'h Czerwień aminowa B L 
0,28% Błękit trwały na światło S eks. 


0,05% Żółcień aminowy E 
34 0,05% Czerwień aminowa B L 
0,1% Błękit trwały na światło S eks. 


0,131 Żółcień aminowy E 
0,126 Czerwień aminowa B L 
0,2l Błękit trwały na światło S eks. 
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0,23 Żółcień aminowy E 
0,81, Czerwień aminowa B L 
0,35% Błękit trwały na światło S eks. 
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0,05% Żółcień aminowy E 

0,11% Czerwień aminowa B L 

0,07% _ Błękit trwały na światło S eks. 

0,1% _ Żółcień aminowy E | 

0,23% Czerwień aminowa BL 

0,15% Błękit trwały na światło S eks. 

0,18% Żółcień aminowy E 

0,4 Czerwień aminowa B L 

0,25" Blekit trwały na światło S eks. 


0,08% Żółcień aminowy E 
* 0,12% Czerwień aminowa B L 
0,08’ Błękit trwały na światło S eks. 
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38 


39 


40 


Żółcień aminowy E 


411 Czerwień aminowa B L I 


0,15%  Blekit trwały na światło S eks. 


0,3 — Żółcień aminowy E 
42 0,45%. Czerwień aminowa B L 
0,3'lo Blekit trwały na światło S eks. 


0,04% Żółcień aminowy E 
43 0,1’  Czerwieñ aminowa B L 
0,06' Błękit trwały na światło S eks. 


0,09'/ Żółcień aminowy E 
44 0,254 Czerwień aminowa B L 
0.13% Błękit trwały na światło S eks. 


0,16» Żółcień aminowy E 
45 0,5% Czerwień aminowa B L 
0,25%. Blekit trwały na światło S eks. 
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0,12% Czerwień aminowa B L 


46 
O,1%o Bigkit trwały na światło S eks. 
0,18%» Czerwień aminowa B L 

47 
0,167» Błękit trwały na światło S eks. 
0,38%» Czerwień aminowa B L 
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0,3% Bigkit trwały na światło S eks. 


0,01% Żółcień aminowy E 
49 0,08' Czerwień aminowa B L 
0,03%» Błękit trwały na światło S eks. 


Żółcień aminowy E 
0,231 Czerwień aminowa B L 
0,06% Btękit trwały na światło S eks. 
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0,05% Żółcień aminowy E 
0,3% Czerwień aminowa B L 
0,09'» Błękit trwały na światło S eks. 
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0,01%e Żółcień aminowy E 
0,1% Czerwień aminowa B L 
0,02% Błękit trwały na światło S eks. 


52 


0,07% Żółcień aminowy E 
0,17%e Czerwień aminowa B L 
0,05% Błękit trwały na światło S eks. 
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0,04°l Żółcień aminowy E 
0,36 Czerwień aminowa B L 
0,08% Błękit trwały na światło S eks. 
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żółcień aminowy E 


Błękit trwały na światło S eks. 


0,13 Żółcień aminowy E 


0,15% Błękit trwały na światło S eks. 


Żółcień aminowy E 


Błękit trwały na światło S eks. 


0,085' Żółcień aminowy E 
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0,04 Błękit trwały na światło S eks. 


Żółcień aminowy E 


Błękit trwały na światło S eks. 


0,4 Żółcień aminowy E 


60 
0,32 Błękit trwały na światło S eks. 


0,1%0 Żółcień aminowy E 
Błękit trwały na światło S eks. 


Żółcień aminowy E 


Błękit trwały na światło S eks. 


żółcień aminowy E 
0,25% Błękit trwały na światło S eks. 
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0,2% Błękit trwały na światło S eks. 


64 > 

0,02% Żółcień aminowy E 

0,45% Błękit trwały na światło S eks. 
65 

0,045% Żółcień aminowy E 

0,68%, Błękit trwały na światło S eks. 

0,075' Żółcień aminowy E 

0,2'lv Błękit trwały na światło S eks. 
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Żółcień aminowy E 


0,035%lo 


0,42 Bigkit trwały na światło S eks. 


68 I 1 
0,08 Żółcień aminowy E 


0,83' Błękit trwały na światło S eks. 


69 Aa 

0,16% Żółcień aminowy E 

0,18%» Błękit trwały na światło S eks. 
7 

0,04%e Żółcień aminowy E 

0,4'le Błękit trwały na światła S eks. 
71 2 

0,1% Żółcień aminowy E 

0,7% Błękit trwały na światło S eks. 
72 


0,18" Żółcień aminowy E 


